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Drehanoden fur R6ntgenrohren in Teller- 
oder Scheibenform aus reinem Wolfram ohne 
Einbettung sind bekannt. Ein kegelmental- 
fflrmiger Teil des scheibenformigen Drehk5rpers 

s nimrpt den. Brennfleck auf. Es ist ferner bekannt, 
dafi die aus reinem Wolfram gesinterten und 
heifigeprefiten Anodenteiler nach mehrfachen 
bzw. viclfachen starken Belastungen, bei welchen 
das Material zonenweise sehr niedrige und 

io zonenweise sehr hohe Temperaturen annimmt, 
springen. 

Eine hellgluhende Zone, eingebettet in zwei 
kakere Zonen, verursacht ungemein grofie 
Spannungen (Stauchungen und Dehnungen) im 

15 sproderi Wolframmaterial, welche dann not- 
wendigerweise zu Rissen und Spriingen fuhren. 

Dafi rascfa rotierende, in radialer Richtung 
gerissene Scheiben eine Gefahr fur Patient und 
Arzt bilden, ist selbstverstandlicn. Die Beseitigung 

20 dieser Gefahrenmomente wird erfindungsgemafi 
bei reinen Wblframanoden durch Weglassen 
derjenigen Teilc des Wolframiellers erreicht, 
welche sonst beim Betrieb die niedrigeren 
Temperaturen behalten wiirden, also durch 

25 Weglassen des Randes und der Mittelteile. Der 
durch das Elektronenbombardement hoch er- 
hitzte, ringformige Teil reifit oder springt dann 



nicht, da keine grofien Wannestauungen ent- 
stehen kdnnen. Der bis zur Hellglut erhitzte 
Teil ist ringfomig (flacher Mantel eines Kegel- 30 
stumpfes), dehrit sich bei der Belastung gleich- 
mafiig aus und zieht sich bei Abkuhlung wieder 
langsam zusammen. 

Fig; 1 zeigt den massiven, rin^rmigen, eigent- 
lichen Anodenkorper im Querschnitt, Fig. 2 35 
im Grundrifi. 1 ist der Anodenkorper, 2 eine 
der mogHchen Halterungen, z, B. eine Molybdan- 
blechscheibe, welche den Anodenring 1 mit der 
Drehachse 3 verbindet. Die Verbindung der 
Haltescheibe 2 mit I wird durch drei iiber die io 
Peripherie von 1 hinausreichende Zalme 4 
(Nocken) bewirkt. 2 ist mit 3 durch 5 starr 
verbunden. Die relativ kleinen Zahne bewirken 
keine gefahrlichen Temperarurdiffercnzen, welche 
zu Rissen oder Spriingen fuhren konnten. 45 

PATENTANSPRUCH : 

Drehanode fur Rontgenrohren aus Wolfram, 
dadurch . gekenhzeichnet, dafi der ringformige, 
den Alantel eines Kegelstumpfes bildende 
t Anodenkorper (1) an einer mit der Achse (3) 
starr verbundenen Blechscheibe (2) nur mit so 
mehreren kleinen Klanen (4) befestigt ist: 



Ofltarreichlsche SUttsdiudcerei. 



